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reich moglich ist. Zu diesem, Zweck besitzt ein Tarn- 
netz in einer bestimmten Materialzusammensetzung eine 
entsprechend angepaftte Lochstruktur des Netzes, urn 
sowohl einen Schutz im sichtbaren als auch im nahen 
Infrarotbereich zu ergeben, gute Dampf ungswerte uber 
ein breites Spektrum des Mikrowellenbereiches zu er- 
zeugen und niedrig imitierend im Warmebildbereich zu 
sein (siehe z.B. DE 14 23 287 C2) . Derartige Tarnnetze 
erflillen im allgemeinen ihren Zweck. Problematisch 
wird die Tarnung jedoch, wenn unter dem Tarnnetz lokal 
eine heiBe Stelle (Hot Spot) vorhanden ist, z.B. durch 
den Motor eines Fahrzeuges oder auch einem stationaren 
Motor. Diese lokale heifte Stelle kann aufgrund der 
Netzstruktur im Infrarotbereich, z.B. im fernen Infra- 
rotbereich, geortet werden. 

Urn diese Erkennung zu vermeiden, sind aus der Praxis 
bereits Abdeckplanen bekannt, mit denen die hei£e 
Stelle abgedeckt wird. Die bekannten Planen haben je- 
doch diverse Nachteile, wie z.B. schlechte mechanische 
Festigkeit und einen eingeschrankten Temperaturbereich 
mit der Gefahr einer Verbrennung bei einer zu hohen 
Temperatur. Dies bedeutet eine beschrankte Handhabung 
fur den rauhen Praxisbetrieb . 



Silikonelastomerbeschichtung bef inden, ungehindert 
durchtreten und somit trotz eines eventuell dariiberge- 
legten Tarnnetzes mittels eines Warmebildgerates loka- 
lisiert werden konnen. 

Die erf indungsgemafte Warmetarnplane ist daruber hinaus 
auch unbrennbar. Dies bedeutet, sie kann gefahrlos 
auch direkt auf heifie Stellen gelegt werden. 

Das Silikonelastomer mit dem Aluminiumpulver auf einer 
Seite sorgt fur eine entsprechend hohe Warmeruckstrah- 
lung, wahrend das Silikonelastomer auf der anderen 
Seite mit den Metallpigmenten eine Tarnung gegen eine 
sichtoptische Erkennung ergibt. Durch die Metallpig- 
mente kann eine entsprechende Oberf lachenf arbgestal- 
tung erreicht werden, die an die Umgebung und/oder ein 
daruber liegendes Tarnnetz angepaiit ist. 

Eine besonders gute Tarnwirkung kann erzielt werden, 
wenn die Tragertextilie als Glasf ilament-Gewebe ausge- 
bildet ist. Die Waremtarnplane weist dabei vorteilhaf- 
terweise auch die flir Gewebe typische hohe Festigkeit 
auf . 



aufweist, wobei mit groBerer Elastizitat ein Brechen 
der Tragertextilie und damit ein Verschleift der Warme- 
tarnplane vermieden wird. 

In einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung 
kann vorgesehen sein, dafi das Silikonelastomer ein 
vernetzbares Silikonelastomer ist> wobei als Vernetzer 
Hydrogenpolysiloxan verwendet werden kann. Mit einem 
der ar tig vernetzbaren Silikonelastomer ( additions ver- 
netzend) wird eine sehr intensive und damit dauerhafte 
Verbindung mit dem Tragergewebe geschaffen. 

In der Praxis hat sich ein 'Anteil von 1 bis 3 % Hydro- 
genpolysiloxan an dem Silikonelastomer zur Vernetzung 
als besonders vorteilhaft erwiesen. 

Sehr gute Werte beziiglich einer Warmeruckstrahlung 
haben sich bei einem Anteil von 15 bis 40 Gewichtspro- 
zent Aluminiumpulver in dem Silikonelastomer auf der 
dem abzudeckenden Objekt zugewandten Seite der Warme- 
tarnplane mit gezeigt, wobei der Anteil bei einem 
Glasf ilament-Gewebe vorzugsweise 15 bis 20 Gewichts- 
prozent und bei einer als Kettengewirke ausgebildeten 
Tragertextilie 20 bis 40 Gewichtsprozent betragt. 



Es zeigt: 



Fig, 1 aufierst schematisiert die Zusammenset zung ei- 
ner Warmetarnplane im Querschnitt stark ver- 
groftert, 

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine als Kettengewirke 
ausgebildete Tragertextilie, und 

Fig. 3 einen Schnitt durch die Tragertextilie entlang 
der Linie III-III in Fig. 2 

In der Ausfuhrung gemaft Fig. 1 wird als Basis der War- 
metarnplane eine Tragertextilie 1, welche als ein 
Glasf ilament-Gewebe in einer Leinwandbindung 1/1 mit 
einem Flachengewicht von 200 g/m 2 ausgebildet ist, 
verwendet. 

Die Tragertextilie 1 ist nun auf einer Seite, namlich 
der dem abzudeckenden Objekt zugewandten Seite, im 
Direktstreichverf ahren mit einem fliissigen, vernetzba- 
ren Silikonelastomer 2, dem 20 Gewicht sprozent Alumi- 
niumpulver 3 beigemischt ist, bestrichen worden. Als 
Vernetzer wird ein Hydrogenpolysiloxan mit einem hohen 



Die Praxis hat gezeigt, daft die solare Ruckstrahlung 
(Warmeref lexion) der auf diese Weise gebildeten Warme- 
tarnplane zwischen 50 und 60 % liegen kann. Weitere 
Prufungen haben ergeben, daft die Reiftf estigkeiten bei 
5 cm Breite in der Kette uber 1900 N und im Schuft liber 
1200 N liegen konnen. Weiterhin wurde f estgestell t , 
daft auch dann, wenn die Warmetarnplane uber mehrere 
Minuten einem Temperaturbereich von uber 1000 °C aus- 
gesetzt wurde f keine Beschadigungen aufgetreten sind, 
womit die Tarnplane praktisch unbrennbar ist. 

Ais Alternative zu dem Glasf ilament-Gewebe 1 in Fig. 1 
ist in den Figuren 2 und 3 ein Kettengewir ke 1' als 
Tragertextilie dargestellt . 

Das auf einer Raschelmaschine mit Schufteintrag herge- 
stellte Kettengewirke 1' weist Kettfaden 6 aus Glasfa- 
ser und Schuftfaden 7 aus Glasfaser bzw. Glas filament 
auf r welche nicht wie bei dem Glasf ilament-Gewebe 1 
gemaft Fig, 1 uber- und untereinander gefuhrt sind, 
sonder ubereinanderliegen und durch ein elastisches 
Kunststof f -Fadensystem 8, welches einen Polyester- 
Abbindefaden darstellt, aufeinander gebunden sind. 
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Schutzanspruche 

1. Warmetarnplane zur Abdeckung von Warmequellen ge- 
gen Erkennung in einem Warmebild 
gekennzeichnet durch 
eine Tragertextilie (1,1' ) mit Glasf ilament , die 
auf einer Seite mit einem Silikonelastomer (2), 
das Aluminiumpulver (3) enthalt, und die auf der 
anderen Seite mit einem Silikonelastomer (4), das 
Metallpigmente (5) enthalt, deren Remissionswerte 
im Bereich einer sichtoptischen Tarnung liegen, 
versehen ist. 



2. 



Warmetarnplane nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
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7. Warmetarnplane nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
als Vernetzer Hydrogenpolysiloxan vorgesehen ist. 

8. Warmetarnplane nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
das Hydrogenpolysiloxan in einem Anteil von 1 bis 
3, vorzugsweise 2 Gewichtsprozenten dem Silikone- 
lastomer (2,4) beigemischt ist. 

9. Warmetarnplane nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
der Anteil von Aluminiumpulver (3) in dem Sili- 
konelastomer (2) auf der einem abzudeckenden Ob- 
jekt zugewandten Seite 15 bis 40 Gewicht sprozent 
betragt. 

10. Warmetarnplane nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
in dem Silikonelas tomer (4) auf der Auftenseite 15 
bis 40 % Metallpigmente (5) enthalten sind. 

11. Warmetarnplane nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
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